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Patentanspriiche 



1. Zusammensetzung fur eine Beschrif tungsmasse , 
gekennzeichnet d u r c h, 

(I) zirka 25 bis 5o Gewichts-% mindestens eines eraulgierbaren Poly- 
athylenwachses mit einem Penetrationswert nach JIS K 253o 

von zirka 1 bis zirka 2o und einem Sauregrad von zirka lo 
bis zirka 25, 

(II) zirka 12 bis zirka 25 Gewichts-% mindestens einer fliissigen 
Verbindung mit einem Siedepunkt von nicht unter 19o°C und 
einer Viskositat von zirka lo bis zirka 2ooo cps bei 2o°C 
und ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (a) hoheren 
aliphatischen einwertigen Alkoholen, (b) gesattigten ali- 
phatischen zweiwertigen Alkoholen , (c) Polyalkylenoxyden 
und (d) Glyzerin und Glyzerinderivaten , 

Femsprechor: Fernschreiber: Sprechiert- B a „n,— _0_ 

Hypo-Bank Lindau (8) Nr. 6670-278 920 (BLZ 735206 42) Munchen 29525 B09 

Volksbank Lindau <B) Nr.51 720000 (BLZ 735901 20) 
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(III) zirka 2o bis zirka 45 Gewichts-% mindestens eines organischen 
Losungsmittels mit der Fahigkeit der Auflosung oder gleich- 
massigen Dispergierung der Komponenten (I) und (II) , einem 
Siedepunkt hoher als zirka 9o°C und niedriger als 19o°C 
und ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (a) Estern des 
Glykols , (b) Atherestern des Glykols, (c) aliphatischen ein- 
wertigen Alkoholen, (d) zyklischen einwertigen Alkoholen und 
(e) einer 5o bis 9 9 Gewichts-% mindestens ein L5sungsmittel 
(a)— (b) , (c) und (d) sowie 1 bis 5o Gewichts-% apola- 
re organische Losungsmittel enthaltende Mischung, und 



(IV) zirka 2 bis zirka 3o Gewichts-% mindestens eines Pigments. 



2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet , daB die Komponente (I) einen Penetrations- 
wert von zirka 1 bis zirka lo besitzt. 



3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet f dafl die Komponente (I) einen Pene- 
trationswert von zirka 1 bis zirka 6 besitzt* 



4. Zusammensetzung nach Anspruch l f dadurch 

gekennzeichnet , daB die Komponente (I) einen Saure- 
grad von zirka lo bis zirka 15 besitzt, 

5. Zusammensetzung nach Anspruch l f dadurch 

gekennzeichnet f daB die Komponente (I) in einer Menge 
von zirka 35 bis zirka 45 Gewichts-% der Zusammensetzung zur Ver- 

wendung kommt, 909834/0877 
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6. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet,daBdie Komponente (II) mindestens . 
ein hoherer aliphatischer einwertiger Alkohol mit einem Siedepunkt 
nicht unter 19o°C und einer Viskositat von zirka lo bis zirka 
2ooo cps bei 2o°C 1st. 

7. Zusammensetzung nach Anpruch l,dadurch 

gekennzeichnet,daBdie Komponente (II) mindestens 
ein gesattigter aliphatischer. zweiwertiger Alkohol mit einem Siede- 
punkt nicht unter 19o°C und einer Viskositat von zirka lo bis zirka 
2ooo cps bei 2o°C ist. 

8. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet,daBdie Komponente (II) mindestens 
ein Polyalkylenoxyd mit einem Siedepunkt nicht unter l9o°C und einer 
Viskositat von zirka lo bis zirka 2ooo cps bei 2o°C ist. 

9. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet,dafidie Komponente (II) mindestens 
ein Glyzerin und Glyzerinderif at mit einem Siedepunkt nicht unter 
19o°C und einer Viskositat von zirka lo bis zirka 2ooo cps bei 



2o°c ist 



lo. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
Sekennzeichnet,dafidie Komponente (II) in einer 
Menge von zirka 15 bis zirka 22 Gewichts-% in der Zusammen^zung 
Verwendung findet. 
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11. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die Komponente (III) mindestens 
ein &ther des Glykols ist mit der Fahigkeit der Auflosung Oder 
gleichmassigen Dispergierung der Komponenten (I) und (II) und mit 
einem Siedepunkt hoher als 9o°C und niedriger als l9o°C. 

12. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Komponente (III) mindestens 
ein Xtherester des Glykols ist mit der Fahigkeit der Auflosung 
oder gleichmassigen Dispergierung der Komponenten (I) und (II) und 
mit einem Siedepunkt hoher als 9o°C und niedriger als 19o°C. 

13. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet , dafi die Komponente (III) mindestens 
ein gesattigter aliphatischer einwertiger Alkohol ist mit der 
FShigkeit der Auflosung oder gleichmassiger Dispergierung der Kompo- 
nenten (I) und (II) und mit einem Siedepunkt hoher als 9o°C und 
niedriger als 19o°C. 

14. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet , daB die Komponente (III) mindestens 
ein zyklischer einwertiger Alkohol ist, mit der Fahigkeit der 
Auflosung oder gleichmassiger Dispergierung der Komponenten (I) und 
(II) und mit einem Siedepunkt hoher als 9o°C und -niedriger als 19o°C. 

15. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet , daS die Komponente (III) eine Mischung 
aus 5o bis 99 Gewichts-% mindestens eines der Losungsmittel (a), 
(b) / (c) und (d) und 1 bis 5o Gewichts-% mindestens eines apolaren 
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organischen Losungsmittels ist mit einem Siedepunkt iaber 
zirka 9o°C und niedriger als 19o°C. 

16. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet , daB die Komponente (III) einen Siede- 
punkt von zirka 12o bis zirka 17o°C hat. 

17. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Komponente (III) in einer 
Menge von zirka 25 bis zirka 4o Gewichts-% der Zusammensetzung 
Verwendung findet. 

18. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Komponente (IV) in einer 
Menge von zirka 4 bis zirka 25 Gewichts-% in der Zusammensetzung 
Verwendung f indet . 

19. Beschriftungsgerat, gekennzeichnet 

d u r c h ein solides geformtes Material und einem luftundurch- 
lassigen Behaltnis fur die Aufnahme des soliden geformten Materials, 
das solide geformte Material aufbereitet von einer Zusammensetzung 
gekennzeichnet durch, 

(I) zirka 25 bis 5o Gewichts-% mindestens eines emulgierbaren Poly- 
athylenwachses mit einem Penetrationswert nach JIS K 253o von 
zirka 1 bis zirka 2o und einem Sauregrad von zirka lo bis zirka 
25, 

-6- 
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(II) zirka 12 bis zirka 25 Gewichts-% mindestens einer flussigen 
Verbindung mit einem Siedepunkt von nicht unter 19o°C und 
einer Viskositat von zirka lo bis zirka 2ooo cps bei 2o°C, 
und ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (a) hoheren 
aliphatischen einwertigen Alkoholen, (b) gesattigten aliphati- 
schen zweiwertigen Alkoholen , (c) Polyalkylenoxyden und (d) 
Glyzerin und Glyzerinderiphaten , 

(III) zirka lo bis zirka 45 Gewichts-% mindestens eines organischen 
Losungsmittels mit der Fahigkeit der Auflosung oder gleich- 
massigen Dispergierung der Komponenten (I) und (II) , einem 
Siedepunkt hoher als zirka 9o°C und niedriger als 19o°C 

und ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (a) Estern des 
Glykols, (fa) fitherestern des Glykols, (c) aliphatischen ein- 
wertigen Alkoholen, (d) zyklischen einwertigen Alkoholen und 
(e) einer 5o bis 99 Gewichts-% mindestens ein Losungsmittel (a), 
(b) , (c) und (d) sowie 1 bis 5o Gewichts-% apolare organische 
Losungsmittel enthaltende Mischung, und 

(IV) zirka 2 bis zirka 3o Gewichts- % mindestens eines Pigments. 
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Zusammensetzungen fiir eine Festkorpermasse zum Beschriften 
und fiir Schreibgerate 



Diese Erfindung bezieht sich auf Zusammensetzungen fiir eine 
Festkorpermasse einer neuen Art zum Beschriften fur das Schreiben 
und Zeichnen auf emaillierten metallischen Tafeln, Tafeln aus 
Kunststoff , metallischen Tafeln und ahnlichen Schreibf lachen 
mit glatter Oberflache derart, daB die auf der Tafel aufgetragenen 
Beschriftungen und Zeichen einfach und leicht mittels eines trockenen 
Loschers, wie z.B. eines Wandtaf el-Loschers , eines trockenen 
Tuches, Papier oder ahnlich, wieder geloscht werden konnen. ' 
Diese Erfindung bezieht sich auch auf Schreibgerate, die eine 
solche Festkorper-Beschriftungsmasse en thai ten, 

Eine sogenannte "Zeichentinte" in Form einer Flussigkeit wurde 
anstelle von Kreiden fiir wieder loschbare Beschrif tungen, Zeichnungen 
und Markierungen auf Schreibtaf eln eingefuhrt und fanden einen 
weiten Verwendungsbereich. Dies bisher bekannten Zeichentinten 
neigen jedoch zur Degradation durch Verdunstung des Losungsmittels , 
was eine Veranderung in der Zusammensetzung hervorruft. Die Ver- 
dunstung des Losungsmittels macht die Tinte zunehmend dickf lussiger 
und hat das Absetzen oder Ansetzen der festen Bestandteile zur Folge, 
wodurch gegebenenfalls die Kapillare des Schreibgerats sich zusetzt 
und dadurch die Handhabung des Schreibgerats erschwert oder dieses 
in relativ kurzer Zeit unbenutzbar macht. Dariiberhinaus sind die 
damit erstellten Beschrif tungen und Zeichnungen nicht vollstandig 
wieder loschbar und hinterlassen Spuren des Farbstof fes an der Ober- 
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Im Hinblick auf diese Nachteile besteht die Forderung , eine kompakte 
Masse fur die Beschrif tung von Schrif ttaf eln zu schaffen. 
Pastellstifte wurden lange Zeit fiir die Beschrif tung mit einer 
kompakten, festen Masse verwendet. Obwohl diese Masse auf der 
Oberflache des Papiers eine hohe Adhasion hat/ ist die Adhasion 
auf Tafeln aus Kunststoff , Metall, Keramik oder ahnlichen Tafeln 
mit glatten Oberflachen sehr schlecht. Bei TafeLn mit rauhen 
Oberflachen konnen ebenfalls Pastellstifte zur Verwendung kommen, 
jedoch sind die so aufgebrachten Zeichnungen nicht leicht wieder 
loschbar, Es wurde versucht, die Pastellmassen zu verbessern, und 
eine feste, kompakte Beschrif tungsmasse mit Eigenschaf ten zu schaffen, 
die es ermoglichen, Beschrif tungen , Zeichnungen oder Zeichen ein- 
fach wieder zu loschen (nachfolgend mit "Wiederloschbarkeit " be- 
zeichnet) , und mit der ein weiches und gleichmassiges Auf tragen 
auf Beschrif tungstafeln mit glatten Oberflachen (nachfolgend 
mit "Schreibfahigkeit" bezeichnet) moglich ist. Diese so 
geschaffene, feste, kompakte Beschrif tungsmasse bedarf jedoch wei- 
terer Verbesserungen beziiglich der Schreibfahigkeit und der 
Wiederloschbarkeit, Dariiberhinaus erfullt diese kompakte Beschrif- 
tungsmasse die Erwartungen oder Anf orderungen noch nicht, da die 
Bestandteile teuer sind und fiir die Auf berei tung einer solchen 
Beschriftungszusammensetzung die Bestandteile mit hohen Tempera- 
turen geschmolzen werden miissen. 

Demzufolge ist es eine der Aufgaben dieser Erfindung, eine 
Beschrif tungsmasse einer neuen Art zu schaffen, die fiir das 
Beschrif ten, das Aufzeichnen und das Markieren verwendet werden 
kann, und die eine auBergewohnliche Schreibfahigkeit auf 
emaillierten Metalltaf eln, Glastafeln, Kunststoff tafeln, gewohn- 

909834/0877 
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lichen Metalltafeln, Keramiktaf eln oder ahnlichen Tafeln zum 
Zwecke des Beschrif tens oder Aufzeichnens besitzt. 

Eine andere Aufgabe liegt dieser Erfindung dahingehend zugrunde, 
eine feste, kompakte Beschrif tungsmasse einer neuen Art zu schafen, 
die eine hohe Wiederloschbarkeit besitzt, wenn diese auf Beschrif - 
tungstafeln aus emaillierten Metall, Glas, Kunststoff , Metall, 
Keramik usw. verwendet wird. 

Eine andere Aufgabe dieser Erfindung ist es, eine feste , 
kompakte Beschrif tungsmasse einer neuen Type zu schaffen, die eine 
hohe Wiederloschbarkeit besitzt, wenn diese auf Beschrif tungstafeln 
aus emaillierten Metall, Glas , Kunststoff, Metall, Keramik usw. 
verwendet wird. 

Eine weitere Aufgabe liegt dieser Erfindung zugrunde, 
eine feste, kompakte Beschrif tungsmasse zu schaffen, die ihre 
Qualitat mit hoher Stabilitat auch uber einen langeren Zeit- 
rauin beibehSlt und ftir eine langere Zeit verwendbar ist. 

Dieser Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, eine 
neue feste, kompakte Beschrif tungsmasse zu schaffen, die unter 
Einsparungen an Energie und unter Verwendung relativ billiger 
Bestandteile vorteilhaft herstellbar ist. 

Andere Aufgaben und Merkmale dieser Erfindung werden aus 
der nachfolgenden Beschreibung ersichtlich. 

Diese Erfindung sieht Zusammensetzungen fur Schreib- oder 
Beschrif tungsmassen vor, die (I) aus ca. 25 bis ca. 

909834/0877 _ 1o . 
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5o Gewichts-% mindestens eines eraulgierbaren Polyathylen- 
wachses mit einem Penetrationswert nach JTS K 253o von 
1 bis zirka 2o und einem Sauregrad von zirka lo bis zirka 25, 
(II) aus zirka 12 bis zirka 25 Gewichts-% mindestens einer fliis- 
sigen organischen Verbindung mit einem Siedepunkt von nicht weni- 
ger als l9o°C und einer Viskositat von zirka lo bis zirka 
2ooo cps bei 2o°C, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
(a) hoheren aliphatischen einwertigen Alkoholen, (b) gesattig- 
ten aliphatischen zweiwertigen Alkoholen , (c) Polyalkylenoxyden 
und (d) Glyzerin und Glyzerin-Derivaten, (III) aus zirka 2o 
bis zirka 45 Gewichts-% von mindestens einem organischen L6- 
sungsmittel, geeignet fur das Auflosen Oder gleichmassige Dis- 
pergieren der Bestandteile (I) und (II) und mit einem Siede- 
punkt von uber 9o°C und niedriger als l9o°C, ausgewahlt aus 
der Gruppe, bestehend aus (a) iithern des Glykols-, (b) fitherestern 
des Glykols, (c) aliphatischen einwertigen Alkoholen, (d) zyk- 
lischen einwertigen Alkoholen und (e) einer Mischung mit 5o bis 
99 Gewichts-% mindestens eines der Losungsmittel (a) , (B) , (c) , 
und (d) 1 bis 5o Gewichts-% nicht-polarer organischer Lo- 
sungsmittel, und (IV) aus zirka 2 bis zirka 3o Gewichts-% 
mindestens eines Pigments bestehen. 

Zur tiberwindung der vorgenannten Probleme mit den bisher 
bekannten Mas sen wurden umfangreiche Untersuchungen durchgefiihrt 
und das Folgende ermittelt. Die obig dargelegte Zusammensetzung 
ist fur die Herstellung einer kompakten Beschrif tungsmasse ge- 
eignet, die eine gute Schreibf ahigkeit auf emaillierten Metall- , 
Glas-, Kunststoff-, gew6hnlichen Metall-, Keramik- Oder ahnlichen 

Tafeln fiir Beschrif tungs- und Zeichenzwecke ermftglicht. Die auf 
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derartige Tafeln aufgetragene kompakte Beschriftungsmasse 1st 
einfach mit einem trockenen LSscher, wie Wandtafelwischer, einem 
trockenen Tuch, Papier usw. wieder ISschbar. Zum Unterschied 
zu den Zeichentinten 1st die Beschriftungsmasse gemass dieser 
Erfindung fur einen verlangerten Zeitraum im wesentlichen frei 
von Veranderungen in der Qualitat, sofern sie in einem einfachen 
Behaltnis untergebracht ist. Dariiberhinaus kann auch bei einer 
bis zu einem gev/issen MaB ausgetrockneten Masse-Oberf lache diese 
trockene Oberflache die Verdunstung des Losungsmittels aus dem 
Inneren der Masse verhindern und eine Degradation unterbinden. 
Diese trockene Oberflache wird einfach durch einen entsprechenden 
Andruck beim Schreiben entfemt und eine frische Oberflache da- 
durch freigelegt, wodurch die gute Schreibfahigkeit und die 
Loschfahigkeit der kompakten, festen Beschriftungsmasse wieder 
hergestellt ist. Die feste, kompakte Masse gemass dieser Erfin- 
dung ist wirtschaftlich vorteilhaft hersteLlbar, da die zur Ver- 
wendung kommenden Bestandteile relativ kostengunstig sind und 
bei einer relativ niedrigen Temperatur miteinander vermischt wer- 
den kSnnen. Diese Erfindung basiert auf diesen neuen Erkennt- 
nissen der Untersuchungen. 

Obowhl vcJLstandig aufklarende Untersuchungen noch nicht abge^ 
schlossen sind, die ergrunden sollen, warum diese hervorragen- 
den Ergebnisse erzielbar sind, so kSnnen doch schon jetzt diese 
Ergebnisse der zusammengefassten Verwendung der Komponenten (I) , 
(II) und (III) zugeschrieben werden. Wahrend die Komponente (I) , 
namentlich emulgierbares Polyathylenwachs, selbst Adhasions- 

909834/0877 
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eigenschaften besitzt, verleiht die gemeinsame Verwendung der 
Komponente (I) mit den Komponenten (II) und (III) der daraus 
resultierenden kompakten, festen Beschrif tungsmasse die gute 
Wiederloschbarkeit und die obig erwahnten guten Eigenschaften. 
Die erwiinschte kompakte, feste Beschrif tungsmasse ist schwierig 
mit anderen Substanzen als der Komponente (I) zu erzielen. Zum 
Beispiel wird sich das allgemein als eines der Bestandteile der 
Pastellstifte verwendete Polyathy len, wenn anstelle der Kompo- 
neten (I) eingesetzt, nicht in der Komponente (III) auflosen 
oder dispergieren, namentlich in dem spezifischen organischen 
Losungsmittel, und verfehlt damit, die gewunschte, feste, kom- 
pakte Beschrif tungsmasse zu ergeben. 

Ausserdem trocknet die feste, kompakte Beschrif tungsmasse 
gemass dieser Erfindung nach Aufbringung auf eine Beschrif- 
tungstafel innerhalb kurzer Zeit. Daraus ergibt sich, dass 
auch kein Abfarben auftritt, wenn mit den Fingern oder der 
Kleidung die Schrift auf der Tafel beriihrt wird, und ausser- 
dem verlMuft die Schrift nicht durch Reiben. 

Die Komponente (I), d.h. , das emulgierbare Polyathy lenwachs , 
ist ein Polyathy lenwachs , welches Karboxylgruppen im Molekiil 
enthalt und ein niedriges Molekulargewicht besitzt und vorwie- 
gend durch Oxydation des Polyathy lens aufbereitet wird. 

Gemass dieser Erfindung kann eine breite Variation der eraul- 
gierbaren Polyathy lenwachse zur Verwendung kommen. Typisch fiir 

909834/0877 

-13- 

BNSDOCID: <DE 2906771 A1_l_> 



- 13 - 



2906771 



solche Wachse sind oxydierte oder sauerstof fhaltige Wachse mit 
einem Penetrationswert nach Jis K 2530 von mehr als 1, jedoch 
bis zirka 20, dabei vorzuziehen 1st bis zirka lO, oder besser 
bis zirka 6, und mit einem Sauregrad von mehr als zirka 10 bis 
zirka 25, vorzugsweise zirka 15. Das emulgierbare Polyathylen- 
wachs kann vorzugsweise ein durchschnittliches Molekularge- 
wicht von zirka 1000 bis zirka 10. OOO haben r obwohl das Mole- 
kulargewicht nicht auf den genannten Bereich beschrankt ist. 
Die Verwendung eines emulgierbaren Polyathylenwachses mit ei- 
nem Penetrationswert von weit liber 20 tendiert dazu, der daraus 
resultierenden Beschriftungsmasse eine unzureichende Harte zu 
verleihen, wahrend die Verwendung eines emulgierbaren Polyathy- 
lenwachses mit einem Penetrationswert von weniger als 1 eher 
eine ubersteigerte Harte der daraus resultierenden Beschrif- 
tungsmasse verleiht. In jedem der angefiihrten Falle besitzt die 
daraus resultierende Beschriftungsmasse eine schlechte Schreib- 
fahigkeit. Emulgierbare Polyathylenwachse mit einem Saregrad von 
weniger als 10 sind allgemein schwierig mit anderen Komponenten 
zu raischen, wahrend die mit einem SSuregrad von uber 25 der 
daraus resultierenden Beschrif tungsmasse eine reduzierte Wie- 
derloschbarkeit verleihen. Brauchbare emulgierbare Polyathylen- 
wachse sind zum Beispiel die handelsxiblich unter den nachf olgenden 
Markennamen erhaltlichen "AC Polyathylen 629", "AC Polyathylen 
655", "AC Polyathylen 680" und "AC Polyathylen 690" (Erzeug- 
nisse der Allied Chemical Corporation, U.S.A.)/ "MITSUI Hi-wax 
4053E", "MITSUI Hi-wax 4202E" und "MITSUI Hi-wax 2102E" (Er- 
zeugnisse der MITSUI-Petrochemical Co., Ltd,, Japan), usw. 
Diese emulgierbaren Polyathylenwachse werden einzeln oder in 
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Beimischungen verwendet. Gemass dieser Erfindung wird die 
Komponente (I) in einer Menge von zirka 25 bis zirka 50 Ge- 
wichts-% vcrcugsweise 35 bis zirka 45 Gewichts-%, in der Zusam- 
mensetzung verwendet. Mit mehr als zirka 50 Gewichts-% des ver- 
wendeten Wachses neigt die daraus resultierende Beschriftungs- 
masse dazu, zu hart zu werden und eine reduzierte SchreibfS- 
higkeit zu erhalten, was beim Schreiben einen harteren Andruck 
als ublich erfordert, vim eine gleichmassige Beschriftung zu er- 
sielen, so dass dann die aufgebrachte Beschriftung fest an der 
Tafel haftet und das Ergebnis meist eine reduzierte Wieder- 
lSschbarkeit ist. Mit weniger als zirka 25 Gewichts-% des 
zur Verwendung kommenden Wachsns erhalt die daraus resultie- 
rende Beschriftungsmasse eine unzureichende Harte und ergibt 
auf der Tafel einen dicken Auftrag mit reduzierter Wieder- 
loschbarkeit . 

Die Komponente (II) dieser Erfindung dient hauptsSchlich als 
Trennraittel, um den der vorliegenden Erfindung zugrunde lie- 
genden Zusammensetzungen eine verbesserte Wiederloschbarkeit 
zu verleihen. Die Komponente (II) , das heisst, die fliissige 
organische Verbindung, ist im wesentlichen unvertrSglich 
mit der Komponente (I) und besitzt einen Siedepunkt von nicht 
niedriger als 190° C und eine Viskosilat von zirka 10 bis 
zirka 2000 cps bei 20° C. Brauchbare Verbindungen fUr die 
Komponente (II) dieser Erfindung sind zum Beispiel (a) hShere 
aliphatische einwertige Alkohole, (b) gesattigte aliphatische 
zweiwertige Alkohole, (c) Poly alky lenoxyde und (d) Glyzerin 
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und Glyzerinderivate , wobei die Verbindungen (a), (b) , (c) 
und (d) den Siedepunkt und die Viskositat, wie obig erwahnt, 
besitzen. Als Beispiel seien als hohere aliphatische einwer- 
tige Alkohole genannt, (a) Decylalalkohol, 4 , 6 , 8-Trimethyl- 
Nony lalkohol , 3,5, 5-Trimethy 1-Hexy lalkohol , 3 , 9-Diathyl-6- 
Tridecylalkohol, Oley lalkohol, ll-Oktyl-Dodekanol usw. Bei- 
spiele fur gesattigte aliphatische zweiwertige Alkohole sind 
(b) iithylenglykol, 1, 3-Propandiol , 1, 3-Butandiol, 1,5 -Pent an- 
diol, 2-Methyl-2 ,4-Pentandiol, 2-Sthyl-l, 3-Hexandiol usw. 
Beispiele fiir Polyalkylenoxyde sind (c) Polyathylenglykol 
mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von zirka lOO 
b±s zirka 400, Polypropylenglykol mit einem durchschnittli- 
chen Molekulargewicht von zirka 130 bis zirka 300O, usw. 
Beispiele fiir Glyzerinderivate (d) sind Glyzerintriazetat , 
Glyzerindiazetat, Glyzerinmonobutyrin, Diglyzerin usw. 
Die Verbindungen (a) , (b) , (c) und (d) beschrSnken sich 
nicht auf die als Beispiel genannten Verbindungen. Andere 
Verbindungen kSnnen brauchbar sein und verwendet werden, 
sofern sie im wesentlichen unvertraglich mit der Komponente 
(I) sind und einen Siedepunkt von nicht niedriger als 190° C 
und eine Viskositat von zirka 10 bis zirka 2000 cps bei 20° C 
besitzen. Mit der Komponente (I) vertragliche Verbindungen ver- 
leihen der daraus resultierenden Beschrif tungsmasse eine nie- 
drige Harte, geringe Hafteigenschaften und damit reduzierte 
Wiederloschbarkeit . Wenn Verbindungen mit einem unter 190° C 
liegenden Siedepunkt zur Verwendung kommen, so werden die mit 
der daraus resultierenden Beschriftungsmasse auf gebrachten 
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Beschriftungen oder Zeichnungen ihre Wiederloschbarkeit ver- 
lieren, wenn sie eine lange Zeit auf dieser Tafel verbleiber> 
da derartige, wie obig genannte, Verbindungen dazu neigen, 
leicht zu verdunsten. Die Verwendung von Verbindungen mit 
einer iiber 2000 cps bei 20° C liegenden Viskositat machen die 
daraus resultierende Beschriftungsmasse anhaftend und verleihen 
der Masse eine reduzierte Wiederloschbarkeit , besonders bei 
niedrigen Temperaturen. GemSss dieser Erfindung wird die 
Komponerite (II) in einer Menge von zirka 12 bis zirka 25 
Gewichts-%, vorzugsweise zirka 15 bis zirka 22 Gewichts-%, 
der Zusammensetzung verwendet. Wenn mehr als 25 Gewichts-% 
der Komponente (II) verwendet werden, so besitzt die daraus 
resultierende Masse eine reduzierte Schreibf ahigkeit , womit 
die Schrift oder die Zeichnung anhaftet und nicht leicht wie- 
derloschbar wird und auf der Tafel Farbspuren zuruckbleiben. 
Bei Verwendung von weniger als 12 Gewichts-% der Komponente 
(II) wird eine umzureichende Ablosewirkung erzielt, was eine 
geringe Wiederloschbarkeit ergibt. 

Brauchbare organische Losungsmittel als Komponente (III) 
in dieser Erfindung sind die mit der Fahigkeit, die Komponen- 
ten (I) und (II) zu 16 sen oder gleichmassig zu dispergieren 
und die einen Siedepunkt iiber zirka 90° C f jedoch niedriger 
als 190° C f besitzen. Die vorzuziehenden organischen Losungs- 
mittel haben einen Siedepunkt von zirka 120° C bis zirka 170° C. 
Organische Iiosungsmittel mit einem Siedepunkt unter zirka 90° C 
verdunsten sehr schnell aus der daraus resultierenden Masse, 
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verursachen eine Degradation in kurzer Zeit, geben der Beschrif- 
tungsmasse eine verringerte Schreibfahigkeit und werfen Probleme 
bezuglich Entzundung, Verluste durch Verdunstung usw. wahrend 
der Herstellungsphase auf . Umgekehrt werden organische Losungs- 
mittel mit einem nicht unter 190° C liegenden Siedepunkt nicht 
leicht von den durch die daraus resultierende Beschrif tungs- 
masse auf gebrachten Beschrif tungen oder Zeichnungen verdunsten, 
so dass die Beschrif tungen oder Zeichnungen nicht leicht wieder 
loschbar sind, insbesondere kurz nach derBeschrif tung. Brauch- 
bare organische Losungsmittel der Komponente (III) sind (a) 
Ather des Glykols, (b) Atherester des Glykols, (c) gesattigte 
aliphatische einwertige Alkohole, (d) zyklische einwertige 
Alkohole, (e) einer Mischung, enthaltend 50 bis 99 Gewichts-% 
mindestens eines Losungsmittels (a) , (b) , (c) und (d) , und 
1 bis SO Gewichts-% eines nichtpolaren organischen Losungs- 
mittels mit einem hoher als 90° C, jedoch nicht als 190° C, 
liegenden Siedepunkt . Beispiele fur Ather des Glykols (a) 
sind Athy lenglykol-Monomethy lather , Athy lenglykol-Monobuty 1- 
ather, Propylenglykol-Monoathylenather usw. Beispiele fur 
Atherester des Glykols (b) sind iithylenglykol-Monoathyl- 
ather-Azetat , 3-Methoxy-Butylazetat usw. Beispiele fur 
niedrige gesattigte aliphatische einwertige Alkohole (c) 
sind n-Propylalkohol, n-, sec- und Iso-Butylalkohol, n-, sec-, 
Iso- und Tert-Amylalkohol, 1, 3-Dimethyl-ButylaQlkohol, 2 -Athy 1- 
Butylalkohol, 2-Hetylalkohol, 3-Heptylalkohol usw. Beispiele 
fir zyklische Alkohole (d) sind Zyklohexylalkohol, (X -Methyl- 
Zyklohexy lalkohol , OC -Athy 1-Zyklohexylalkohol , Purf ury lalkohol , 
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Tetrahydro-Furfurylalkohol, Glyzidol usw. Beispiele fur nicht- 
polare Losungsmittel, aus denen sich die Mischung (e) zusam- 
mensetzt, sind Kohlenwasserstof fe , Alkyl-substituiertes Zyklo- 
hexan, Alkyl-substituiertes Benzol usw, Typische Kohlenwasser- 
stof fe sind n-Heptan, n-Oktan, Iso-Oktan, n-Dekan usw. Typische 
Alkyl-substituierte Zyklohexane sind Methyl-Zyklohexan , Alkyl- 
Zyklohexan, n-Butyl-Zyklohecan usw. Typische Alkyl-substi- 
tuierte Benzole sind Toluen, o-, m- und p-Xylen, Athylbenzole , 
o-, m- und p-Diathylbenzole , Isopropylbenzol usw. Diese orga- 
nischen Losungsmittel (a) bis (d) werden einzeln oder in Bei- 
mischung in einer Menge von 20 bis 45 Gewichts-%, vorzugsweise 
25 bis 40 Gewichts-%, der Zusammensetzung verwendet. Die Ver- 
wendung von mehr als 45 Gewichts-& des Losungsmittels ergeben 
eine niedrige Festigkeit fur die daraus resultierende Beschrif- 
tungsmasse, wShrend die Verwendung von weniger als zirka 20 
Gewichts-% des Losungsmittels eher eine iibersteigerte Harte 
und damit reduzierte Wiederloschbarkeit der daraus resultie- 
renden Beschriftungsmasse verleiht. 

Brauchbare Pigmente als Komponente (IV) in dieser Erfindung 
sind die herkommlich bekannten und fiir Pastellf arben verwen- 
deten Pigmente. Beispiele fur brauchbare Pigmente sind Titan- 
dioxyd, Zinkoxyd, Kadmiumsulfid, Karmin 6B, Lakerot C, Chrom- 
gelb, Hanza-Gelb (z.B. C.I. 11680, C.I. 11730, C.I. 11710, C.I. 
11660, C.I. 11670 usw.) f Chromgrtin, Zyaningrtin, Zyaninblau, 
Ultramarinblau, Roteisensteinoxyd, RuBschwarz usw. Auch 1st 
Eisenmohr, Kobaltblau, Bariuragelb, gelbes Eisenoxyd und Benzidin- 
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orange (z.B. C.I. 21HO usw.) und ahnliche Pigmente brauchbar. 
Ublicherweise werden diese Pigmente in einer Menge von 2 bis 
3 Gewichts-% dieses Gemisches verwendet, obwohl die Menge in 
Abh&ngigkeit von der gewtinschten Farbe var^fieren kann. Wenn 
weniger als 2 Gewichts-% des Gemischs verwendet werden, kann 
der gewiinschte Farbtonungsef fekt schwieriger erreichbar sein, 
wahrend die Verwendung von mehr als zirka 30 Gewichts-% des 
Pigments kaum einen wirkungsvdleren Effekt erzielt. Die Pig- 
mente sind vorzugsweise in einer Menge von zirka 4 bis zirka 
25 Gewichts-% in dem Gemisch verwendet worden. 

Das Gemisch gemass dieser Erfindung kann auch, wenn erfor- 
derlich, Fuller zusatzlich zu den erwShnten essentiellen In- 
gredienzen einschliessen. Beispiele fur brauchbare Fuller sind 
Kalzium-Karbonat, Magnesium-Karbonat, Kieselerde, Talkum, 
Tonerde, Lithopone, Kaolin, Ton, Kalziumstearat usw, 

Ferner kann das Gemisch dieser Erfindung bekannte fur Pastell- 
farben und Ol-Pastellfar^ben verwendete flussige Additive ein- 
schliessen, urn verbesserte Farbeffekte und eine verbesserte 
Beschriftungsfahigkeit ftir die daraus resultierende Beschrif- 
tungsmasse zu erzielen. Diese Additive sind auch dafiir geeignet, 
der daraus resultierenden Masse dahingehend ane verbesserte 
Beschriftungsfahigkeit zu geben, in dem die Masse dadurch 
weich auftragbar ist, auch wenn die Oberflache der Masse 
durch Verdunstung des Losungsmittels abtrocknet. Typische Addi- 
tive sind flussige Paraffine, Ester der Phthalsaure, Ester der 
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Dikarbonsaure , fliissige hohere FettsMuren, Alkiilester und Glyze- 
rinester hoherer Fettsauren usw. . Beispiele fur fliissige Paraf f ine 
sind fliissige Paraf fine (Siedepunkt mindestens 3oo°C, spezifisches 
Gewicht d|| : o. 860-0. 89o; Fiskositat mindestens 3 7 Centistokes 
(37.8°C) und leichtf lussige Paraf fine (Siedepunkt mindestens 
3oo°C; spezifisches Gewicht d |^ : o. 83o-o. 87o; Fiskositat weniger 
als 37 Centistokes (37.8°C), wie vorgeschrieben in der japani- 
schen Pharmakopoe, 9. Ausgabe. Auch sind chlorierte Paraf fine r 
f lussige Polybutene usw. brauchbar. Beispiele fiir Ester der Phthal- 
saure sind Diathyl-Phthalat , Dibutyl-Phthalat , Dioktyl-Phthalat 
usw. . Beispiele fiir Ester der die Karbonsauren sind Diathylseba- 
zin usw. . . Beispiele fiir fliissige hohere Fettsauren sind Capryl- 
saure, Oleinsaure usw. . Beispiele fiir Alkylester der hoheren Fett- 
sauren sind iithylstearat , Butylstearat , Buty lpalmitat , Hexylmyri- 
stat f Oktyllaurat, Oktyloleat usw.. Beispiele fiir Glyzerinester 
der hoheren Fettsauren sind Pflanzenole, wie Kokusnufiol, Tsubaki- 
61 usw. . Die Menge der zur Verwendung kommenden Additive varriert 
mit den Eigenschaf ten, insbes. den Penetrationswert des ver- 
wendeten einulgierbaren Polyathylenwachses . Es werden z.B. 
diese Additive in einer groBeren Menge zum. Einsatz gelangen, wenn 
ein emulgierbares Polyathylenwachs mit einem niedrigen Penetra- 
tionswert verwendet wird. Umgekehrt werden diese Additive in einer 
geringeren Menge eingesetzt, wenn ein Wachs mit einem hoheren Pene- 
trationswert verwendet wird. Vorzugsweise werden Additive in einer 
Menge bis zirka 8 Gewichts-% der Zusammensetzung eingesetzt, 
da die Verwendung von Additiven in einer die 8 Gewichts-% iiber- 
schreitenden Menge dazuneigt, der daraus resultierenden Beschrif- 
tungsmasse eine wesentlich reduzierte Wiederloschbarkeit zu ver- 
leihen. 909834/0877 
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Zum Zwecke der E:dauterung wird ein Verfahren zur Aufbe- 
reitung der Zusammensetzung dieser Erfindung nachfolgend beschrie- 
ben. Die angegebene Reihenfolge, in der die Komponenten zugegeben 
werden, ist nicht limitiert, sondern kann geandert werden. Zuerst 
wird die Komponente I, bei Bedarf zusammenmit den Additiven, rait 
einer Temperatur von zirka llo bis zirka 12o°C geschmolzen. Der 
daraus resultierenden Schmelze wird dann die Komponente IV, bei 
Bedarf zusammen mit dem Fuller beigegeben, und die daraus resul- 
tierende Mischung vollstandig durchgeknetet. Dieser Mischung, so 
geknetet und bei einer Temperatur von zirka loo bis zirka l2o°C 
gehalten, wird dann die Komponente III, aufgeheizt auf eine Tem- 
peratur von zirka 7o bis zirka loo°C, beigegeben und die so er- 
zielte Mischung geriihrt. Dieser daraus resultierenden Mischung 
wird die Komponente II beigegeben und die Mischung dann mit hoher 
Drehzahl geriihrt, urn eine uniforme Dispersion zu erzielen, wo- 
durch es sich eine Zusammensetzung gemass dieser Erfindung ergibt. 

Die Zusammensetzung dieser Erfindung in einem flussigen Zu- 

stand wird dann in eine GieBform mit einer Ausnehmung spezifizier- 

ter gegeben, z.B. im Querschnitt rund oder quadratisch, 

und durch Kuhlung verfestigt, wodurch sich die Beschrif tungsmasse 

gemass der Erfindung ergibt* 

Die Schreibgerat dieser Erfindung werden nachdem im Folgen- 
den beschriebenen Verfahren hergestellt. Die Zusammensetzung wird 
unter Verwendung einer obig beschriebenen GieBform in eine der Ver- 
wendung angemessene Form gebracht und in ein geeignetes luftun- 
durchlassiges Behaltnis gegeben und durch Kiihlung verfestigt. Das 
so erlangte Beschrif tungsmaterial wird am vorderen Ende freigelegt 
und kann damit in Benutzung genommen werden- Beispiele fiir brauch- 
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bare Behaltnisse sind die fur Lippenstif te oder Klebepaste Oder 
ahnlich verwen.de ten , mit einer Kappe abgeschlossenen Behaltnisse 
und die aus einer rohrformigen Hiilse aus luftundurch las si- 
gem Material, wie Aluminiumf olie, Kunstharzf ilm, einer Kom- 
bination von Aluminiumf olie und Kunstharzf ilm oder kust - 
harzimpragnierten Papier, bestehenden und mit einer Kappe 
oder einem Deckel an jedem Ende versehenen Behaltnissen. 

Die Schreibgerate werden zur Beschriftung auf emaillier- 
ten Metalltafeln, Keramiktaf eln f Kunststof f taf eln, Glastafeln, 
auf mit Kunstharz impragnierten Papptafeln und ahnlichen 
Schreibtafeln oder -platten unter Anwendung eines leichten 
Andruckes, gleich der Handhabunj mit Kreide verwendet. Durch 
den Andruckkontakt des Schreibgerates gegen die Beschrif tungs^ 
flache, haftet die Schreibmasse einfach an der Oberfiache, wo- 
durch gleichmassige und dicke Beschrif tungen oder Zeichnungen 
darauf ausgdnhrt werden konnen. Da die so aufgebrachte Schicht 
innerhalb einer kurzen Zeit naeh dem Beschrif ten trocknet, kann 
sie nicht abfarben und ist einfach mit einem ublichen Wandtafel- 
Ldscher oder trockenen Stoff , Papier oder ahnlich wieder losch- 
bar, und hinterlasst keine Spur auf der Beschrif tungstaf el. 
Die feste, kompakte Beschrif tungsmasse gemass dieser Erfindung 
ist konservierbar uber einen wesentlich verlangerten Zeitraum 
im wesentlichen f rei von irgendwelchen Veranderungen in der Zu- 
sammensetzung und in der Qualitat, insofern dieses Material 
in ein Behaltnis gegeben wird, Sollte die Oberfiache des vorde- 
ren Endes des Schreibmaterials durch nicht VerschlieBen der 
Kappe bis zu einem gewissen MaBe trocken werden, so kann die 

trockene Portion entfernt und die feuchte Oberfiache zum wei- 
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chen Beschriften freigelegt werden, in dem das vordere Ende mit 
einem etwas starkeren Anprefidruck als normal gegen die zu be- 
schriftende Flache gefiihrt wird. 

Die Merkmale dieser Erfindung werden durch die nach- 
folgenden Beispiele ersichfclicher , wobei Teile und Prozente 
sich jeweils auf das Gewicht beziehen. 
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BEISPIEL 1 

Eine Quantitat von 3o Teilen emulgierbaren Polyathylen- 
wachses (Handelsmarke : "AC Polyathylen 629", Erzeugnis der 
Allied Chemical Corporation, USA,. Penetrationswert: 5.5, 
Sauregrad : 15) , 6 Telle RuBschwarz und 4 Telle chloriertes 
Paraffin (Handelsmarke : "Enpara K-65" , Erzeugnis der Ajinomoto 
Co., Inc., Japan) wird in einem 3-Walzen-Mischer . geknetet, wo- 
durch Tabletten erzielt werden. Die Tabletten (36 Telle) wer- 
den in einem Henschel-Mischer (Handelsmarke "Super Mixer-SMV-2o" , 
Erzeugnis der Kawata Seisakusho Co., Ltd., Japan) untergebracht 
und bei einer Temperatur von llo°C geschmolzen. Danach werden 
15 Teile eines auf 8o°C aufgeheizten Zyklohexylalkohols der 
geschmolzenen Mischung unter Riihren mit 4oo U/min. zugegeben, 
und die sich daraus ergebende Mischung unter Ruhren bei gleicher 
Drehzahl bei einer Temperatur von 8o bis loo°C gehalten. Danach 
wird Ruhr-Drehzahl auf 14oo U/min. erhoht. Unmittelbar darauf 
wird eine aus 6 Teilen 2-Methyl- 2 ,4-Pentadiol und 
6 Teilen Glyzerin bestehende und auf 9o°C aufgeheizte Mischung 
langsam uber einen Zeitraum von 5 bis lo Minuten der Mischung bei- 
gegeben. Die so erzielte Zusammensetzung wird in eine rohrformi- 
ge GieBform gegossen und durch Kuhlung verfestigt, wodurch eine 
solide, kompakte Beschrif tungsmasse gemass dieser Erfindung er-. 
zielt wird. 

Die Beschrif tungsmasse ist weich und uniform auf emaillierte 
Metalltaf eln , Kunststof f tafin , Keramiktafeln, Glastafeln und 
ahnliche Schreibtaf eln auftragbar. Die erzielte Beschichtung 
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trocknet zLrka 2o Sekunden nach dem Beschriften und farbt nicht 
ab. Die Beschichtung ist einfach und vollstandig radier- oder 
loschbar durch einmaliges oder zweimaliges Wischen mit einem der 
iiblichen Wandtaf el-Loscher , ohne eine Spur des Farbstoffs zu hin- 
terlassen. 

Ein Stuck der festen Beschrif tungsmasse wird in einem 
durch eine Kappe verschlieBbaren Behaltnis der zusammenschiebbaren 
Type mit einem Innenraum von 12 mm Durchmesser und loo mm Lange 
plaziert, und in diesem liber einen Zeitraum von 6 Monaten mit 
geschlossener Kappe gelassen. Nach dieser Zeit wird das Beschrif tungs- 
material in Benutzung genommen. Der Prufling ist frei von jeglicher 
Degradation zu verwenden. 

Ein anderes Stuck der festen Beschrif tungsmasse wird in einem 
gleichen Behaltnis fur 5 Tage in einem Raum mit geoffneten VerschluB 
gelassen und dann in Benutzung genommen. Der Prufling erfordert 
einen leicht erhohten Beschrif tungs-Andruck am Anfang zum Ent- 
femen der trockenen Oberflache, erhielt jedoch unmittelbar danach 
die gute Schreibf Shigkeit zuriick und zeigte keine Degradation. 

BEISPIEL 2 

Eine Zusammensetzung wird gemSss dieser Erfindung in derselben 

Weise wie im Beispiel 1 aufbereitet, mit der Ausnahme, 

daB die nachfolgend aufgefuhrten Bestandteile verwendet werden. 



909834/0877 



BNSDOCID: <OE 2906771 A1J_> 



Bestandteile 



Emulgierbares Polyathylenwachs 2 8 

(Handelsname "AC Polyathylen 680", 
Erzeugnis der Allied Chemical Corporation, 
Penetrationswert : 1,5, Sauregrad : 16). 

n-Butylstearat 4 

Glyzerindiazetat 8 

Polypropylenglykol 8 
(durchschnittliches Molekulargewicht : 600) 

Titandioxyd 2o 

Zyaninblau 6 

A thy leng ly ko 1— Is opr opy 1 a the r 2 6 



Eine solide Beschrif tungsmasse wird durch GieBen der er- 
zielten Zusammensetzung nach der beschriebenen Methode in ein 
Behaltnis der zusammenschiebbaren Type mit einem Innendurch- 
messer von 12 ram und einer Lange von loo mm gegeben und die Masse 
durch Kuhlung vefestigt. 

Das Material stimmt mit dem Material des Beispiels 1 

inbezug auf Schreibf ahigkeit , Loschbarkeit und Stabilitat gegeniiber 
Degradation vollig uberein. 

BEISPIEL 3 

Eine Zusammensetzung wird gemass dieser Erfindung in der- 
selben Weise wie in Beispiel 1 aufbereitet, mit der Ausnahme, 
daB die nachfolgend aufgefuhrten Bestandteile verwendet werden. 
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Bes tandtei le 



Emulgierbares Polyathylenwachs 38 

(Handelsname "MITSUI Hi-wax 4o53 E" , 
Erzeugnis der Mitsui Petrochemical Co. , 
Ltd., Japan, Penetrationswert : 2, Sauregrad:2o) 



Fliissiges Paraffin 

(Viskositat: l,ooo cps bei 2o°C) 6 

4 , 6 , 8-Trimethyl-Nony lalkohol lo 
Polyathylen-Glykol 

(durchschnittliches Molekulargewicht/ca. 3oo) 6 

Titandioxyd 18 

3-Methoxy-Butylazetat 22 



Eine solide Beschrif tungsmasse aus der obigen Zusararaen- 
setzung wird anf dieselbe Weise aufbereitet, wie im Beispiel 2. 

Das Material ist im wesentlichen in den Eigenschaf ten gleich dem 
Material des Beispiels 1. 

BEISPIEL 4 

Eine Zusammensetzung wird gemass dieser Erfindung in der- 
selben Weise wie in Beispiel 1 aufbereitet, mit der Ausnahme, 
daB die nachfd.gend auf gefiihrten Bestand telle verwendet werden. 
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Bestandteile % 



Emulgierbares Polyathylenwachs 3 5 
(Handelsnaine : "MITSUI Hi-wax 4o53E" ) 

3 ,5 ,5-Trimethyl-Hexylalkohol 15 

a-Methyl-Zyklohexylalkohol 29 

Titandioxyd lo 

Zyaningriin 5 

Dioktylphthalat 6 



Eine solide Beschrif tungsmasse aus der obigen Zusammen- 
setzung wird auf dieselbe Weise aufbereitet, wie im Beispiel 2. 
Das Material wurde inbezug auf die Eigenschaf ten vergleichbar 
mit denen des Beispiels 1 befunden. 

BEISPIEL 7 

Eine Zusammensetzung wird gemass dieser Erfindung in der- 
selben Weise wie in Beispiel 1 aufbereitet, mit der Ausnahme , 
daB die nachfolgend aufgefiihrten Bestandteile verwendet werden. 



Bestandteile % 



Emulgierbares Polyathylenwachs 35 
(Handelsname: "AC Polyathylen 68o") 

Glyzerin-Monobutyrat 2o 

Zyklohexylalkohol 2o 

Methy 1- Zyklohexan 1 2 

RuBschwarz 8 

Oleinsaure 5 
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Exne solxde Beschrif tungsmasse aus der obigen Zusammensetzung 
wird auf dieselbe Weise aufbereitet, wie im Beispiel 2. 
Das Material wurde inbezug auf die Eigenschaf ten vergleichbar mit 
denen des Beispiels 1 befunden. 

BEISPIELE 8 und 9 



Zwei verschiedene Zusammensetzungen gemass dieser Erfindung 
werden in derselben Weise wie in Beispiel 1 aufbereitet, mit der 
Ausnahme, dafi die folgenden Bestandteile entsprechend verwendet 
werden. 



Bestandteile 



Beispiel 8 



Beispiel 9 



Emulgierbares Polyathylenwachs 25 
(Handelsname : "AC Polyathylen 629") 

Mischung aus Diglyzerin (12 Telle) , 
Polyathylenglykol (8TEile) mit einem 
durchschnittlichen Molekulargewicht von 
ca, 3oo und 2-Methyl-2 , 4-Pentandiol 
(3 Telle) 2o 

Mischung aus Zyklohexylalkohol 
(2 TEile) und Jithyl-Zyklohexan 
(1 Teil) 



Roteisenstein-Oxyd 



39 
16 



38 



17 

29 
16 



Zwei Arten der Beschrif tunggsmasse werden aus den unterschied- 
lichen Zusammensetzungen in derselben Weise aufbereitet, wie im 
Beispiel 2. 
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Die in den Beispielen 8 und 9 erzielte Beschrif tungsmasse 

ist weich und uniform auftragbar auf emaillierte Metalltaf eln, 

Metalltaf eln, Kunststof f taf eln und ahnliche Schreibtaf eln. 

Ein bei 22°C und bei 6o% relativer Luf tf euchtigkeit aufgetragenes 

Material des Beispiels 8 auf eine emaillierte Metalltaf el trocknet 

in etwa 16 sec. nach der Beschrif tung. Unter denselben Verhafc- 

nissen aufgetragenes Material des Beispiels 9 trocknet in etwa 

2o sec. nach der Beschrif tung. Beide Auftragungen farben 

nicht ab und sind einfach loschbar durch drei- bis funfmaliges 

Reiben mit einem iiblichen Wandtaf el-Los cher oder -Radierer. 

Die Auftragungen sind einfach loschbar durch kraftiges einma- 

liges oder zweimaliges Reiben. 

Beide Materialtypen wurden im Raum fur eine Stunde mit 
geoffneter VerschluBkappe aufbewahrt und danach in Benutzung 
genonunen. Die Materialtypen wurden in wesentlichen frei von 
einer Degradation in der Schreibf ahigkeit befunden. 

Auch wurden beide Materialtypen in einem Raum fur 
drei Tage mit geoffneter VerschluBkappe aufbewahrt und danach 
in Benutzung genommen . Es wurde festgestellt , daB das Material 
am Anfang zum Entfernen der trockenen Oberf lachenschicht 
einen geringfiigig starkeren Andruck beim Schreiben erfordert, 
jedoch unmittelbar danach die gute Schreibf ahigkeit wieder her- 
gestellt ist, und keine Degradation festgestellt wurde. 
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